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1 . Bei diesem Bericht handelt es sich unr) den internationalen vorlSufigen PrQfungsbericht, der von der mit der 
lntematk>nalen vorldufigen PrCkfung beauftragten Behdrde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemaB 
Artikel 36 Qbemnittelt wird. 

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 5 Blatter eInschlieBllch dieses Deckblatts. 

3. AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen 

a. iSl (an den Anmelder und das Internationale Buro gesandt) insgesamtl 0 Blatter; dabei handelt es sich urn 

IS! Blatter mit der Beschreibung, AnsprQchen undbder Zelchnungen, die gedndert wurden und diesem Bericht 
zugrunde liegen, undAsder Blotter mit Berichtigungen, denen die Behdrde zugestimmt hat (siehe Regel 
70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschrlften). 

□ Blatter, die frOhere Blatter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1, Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen 
Grunden nach Auffassung der Behdrde eine Anderung enthalten, die Qber den Offenbarungsgehalt der 
Intemationalen Anmeldung in der ursprQngllch eingeretehten Fassung hinausgeht. 

b. □ (nuran das Internationale BQro gesandt)\> insgesamt (bitte Art und Anzahl derAJes elektronlschen 

Datentr&ger(s) angeben) , derAiie ein Sequenzprotokoll undAxJer die dazugehdrigen Tabellen enthait^nthalten, 
nur In computeriesbarer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 
802 der Verwaltungsvorschrlften). 



4. Dieser Bericht enthSIt Angaben zu foigenden Punkten: 

Grundlage des Beschelds 
Prioritat 



IE! 


Feld 


Nr. 


1 


□ 


Feld 


Nr. 


II 


□ 


Feld 


Nr. 


III 


□ 


Feld 


Nr. 


IV 


SI 


Feld 


Nr. 


V 


□ 


Feld 


Nr. 


VI 


□ 


Feld 


Nr. 


VII 


lEI 


Feld 


Nr. 


VIII 



Keine Erstellung eines Gutachtens Qber Neuheit, erfinder'ische TStlgkeit und gewerbliche 
Anwendbarkeit 

Mangelnde EinheWlchkeit der Erfindung 

BegrQndete Feststellung nach Arikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderlschen Tatigkeit 
und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unteriagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

Bestlmmte angefQhrte Unteriagen 

Bestimmte Mdngel der Internationalen Anmeldung 

Bestlmmte Bemerkungen zur Intemationalen Anmeldung 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER BERICHT 
UBER DIE PATENTIERBARKEIT 



Internationales Aktenzeichen 
PCTyEP2004yD04703 



Feld Nr, I Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Sprache beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie 
eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

□ Der Bericht beruht auf einer Ubersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, 

bei der es sich um die Sprache der Ubersetzung handelt, die fur folgenden Zweck eingereicht worden ist: 

□ internationale Recherche (nach Regein 12.3 und 23.1 b)) 

□ Veroffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) 

□ internationale vorlaufige Prufung (nach Regein 55.2 undybder 55.3) 

2. Hinsichtlich der Bestandteile^ der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzblatter, die dem 
Anmeldeamt aufeine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten Im Rahmen dieses Bericlits afs 
"ursprQnglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt): 



Beschreibung, Seiten 

1-61 in der ursprQnglich eingereichten Fassung 

AnsprQche, Nr. 

1 -72 eingegangen am 24.02.2005 mit Schreiben vom 23.02.2005 

Zeichnungen, Blatter 

1)5-5B in der ursprQnglich eingereichten Fassung 

□ einem Sequenzprotokoll undA)der etwaigen dazugehorigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 
Sequenzprotokoli 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen forlgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 

□ AnsprQche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

4. □ Dieser Bericht ist ohne BerQcksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigef ugten und nachstehend 
aufgelisteten Anderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Grunden nach 
Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprQnglich eingereichten Fassung hinausgehen 
(Regel 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Seite 

□ AnsprQche: Nr, 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehdrende Tabellen (genaue Angaben): 

. . * Wezm Puxikt 4 zutrxfft, konnen einige Oder alle dieser Blatter mit der Bemerkung 
"ersetzt" versehen warden. ' ' ' - - .. . - 
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Feld Nr. V Begrundete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtiich der Neuheit, der erfinderlschen 
Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 



Feststellung 
Neuheit (N) 

Erfinderische TStigkeit (IS) 
Gewerbliche Anwendbarkeit (lA) 



Ja: 

Nein: 
Ja: 

Nein: 
Ja: 



Anspruche 

AnsprQche 
AnsprQche 

AnsprQche 
Anspruche: 



1^44,47-72 

45,46 
1-22, 47-62 

23-44, 63-72 
1-72 



Nein: AnsprOche: 



2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 



Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 

Zur Klarheit der Patentanspruche, der Beschreibung und der Zeichnungen Oder zu der Frage, ob die Anspruche in 
vollem Umfang durch die Beschreibung gestOtzt werden, ist folgendes zu bemerken: 

siehe Beiblatt 
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Zu PunktV 

Begrandete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und 
der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 

1 . Wie die Anmelderin in der Beschreibungseinleitung selbst einraumt, 1st Lactobionsaure 
ein seit langem bekannter Stoff, Das Glelche gilt fur Maltoblonsaure. Die auf diese Stoffe 
gerichteten Anspriiche 45 und 46 sind daher nicht mehr neu. 

2. Neuheit des Anmeldungsgegenstandes wird fur die Obrigen Anspriiche anerkannt. 

3.1 Die Anspruche 1 und 47 sind erfinderisch gegenuber D1, da die Anmelderin zeigen 
konnte, daB ihr Katalysator stabiler als der des Standee der Technik ist und diese 
Erkenntnis uberraschend erscheint. 

3.2 Das Verfahren nach den Anspruchen 23 und 63 ist nicht erfinderisch aus folgenden 
Grunden: 

Der Unterschied zum Stand der Technik D1 besteht lediglich im Austausch des 
Ausgangsmaterials. Es war aber zum Anmeldezeitpunkl fur den Fachmann erkennbar, 
daB das in D1 beschriebene Verfahren sinngemaB auf Disaccharide und andere 
Oligosaccharide ubertragbar war. 

Zu Punkt VIII 

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 

1 . Die Anspruche 1 und 23 uberschneiden sich und definieren in diesem 
Obetschneidungsbereich die beanspruchte Erfindung mit unterschiedlichen l\/lerkmalen. 
So ist nach Anspruch 1 die Venwendung eines Metalloxidtragers fiir den Katalysator 
erfindungswesentlich, wahrend Anspmch 23 auch andere Tragemiaterialien zulaBt. Die 
Anspruchsfassung ist insoweit als Ganzes unklar. 



Fomiblatt PCT/Belblatt/409 (Blatt 1) (EPA-Januar 2004) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen 

BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT 

(BEIBLATT) PCT/EP2004/004703 

2. Die VerwendungsansprQchG 47 und 63 sind als Verfahrensanspriiche aufzufassen und 
beziehen sich auf den gleichen Gegenstand wie die eigentliclien Verfalnrensanspruclie 1 
und 23. Sle enthalten aber nicht alle deren ly/lerkmale. Die Anspruclisfassung ist auch 
diesem Grunde als Ganzes unl<lar. 
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Anspruche 



1. Verfahren zur selektiven Oxidation von tnindes- 
tens einem Kohlenhydrat , einem Kohlenhydrat-Gemisch 
Oder einer diese(s) enthaltenden Zusammensetzung, 

10 wobei eine wassrige Ijosung des Kohlenhydrates , des 
Gemisches oder der Zusanunensetzxing in Gegenwart ei- 
nes Gold-Katalysators, umfassend nanodispers ver- 
teilte Gold-Partikel auf einem Metalloxid-Trager, 
und von Sauerstoff umgesetzt wird, wobei eine Alde- 

15 hyd-Gruppe am Cl-Kohlenstof f atom des/der Kohlenhyd- 
rate(s) selektiv zu einer Carboxyl-Gruppe oxidiert 
Oder eine Aldehyd-Garuppe am Cl-Kohlenstof f atom ein- 
gefiihrt und selektiv zu einer Carboxyl-Gruppe oxi- 
diert wird. 

20 2- Verfahren nach Anspruch 1, wobei der Metalloxid- 
Trager des Gold-Katalysators ein Ti02-Trager ist, 

3. Verfahren nach Anspruch 2, wobei der TiOa- 
getragerte Gold-Katalysator etwa 0,1 % bis 5 % 
Gold, vorzugsweise etwa 0,5 % bis 1 % Gold enthalt . 

25 4. Verfahren nach Anspruch 1, wobei der Metalloxid- 
Trager des Gold-Katalysators ein Al203-Trager ist* 

5, Verfahren nach Anspruch 4, wobei der AI2O3- 
getragerte Gold-Katalysator etwa 0,1 % bis 5 % 
Gold, vorzugsweise etwa 0,5 % bis 1 % Gold enthalt. 
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6 . Verf ahren nach einem der Anspriiche 1 bis 5 , wo- 
bei die Oxidation bei einem pH-Wert von 7 bis 11 
durchgefiihrt wird. 

7. Verf ahren nach einem der T^spruche 1 bis 6, wo- 
5 bei die Oxidation bei einer Temperatur von 20^C bis 

140^C, vorzugsweise 40°C bis 90^C durchgefiihrt wird. 

8. Verf ahren nach einem der Anspriiche 1 bis 7, wo- 
bei die Oxidation bei einem Druck von 1 bar bis 25 
bar durchgefiihrt wird. 

10 9. Verf ahren nach einem der Anspriiche 1 bis 8, wo- 
bei wahrend der Oxidation Sauerstoff und/oder Luft 
durch die wassrige Losung des Kohlenhydrates, des 
Gemisches oder der Zusammensetzung hindurchgeperlt 
wird. 

15 10. Verf ahren nach einem der Anspruche 1 bis 9, wo- 
bei das Verhaltnis zwischen der Menge des/der zu 
oxidierenden Kohlenhydrate (s) oder des Gemisches 
und der Menge des auf dem Metalloxid-Tragers ent- 
haltenen Goldes groSer als 1000 ist . 

20 11. Verf ahren nach einem der Anspriiche 1 bis 10, 
wobei das zu oxidierende Kohlenhydrat eine Aldose 
mit einer Aldehyd-Gruppe am CI -Kohl ens toff atom ist. 

12. Verf ahren nach einem der Anspriiche 1 bis 10, 
wobei das zu oxidierende Kohlenhydrat in 2-Ketose- 

25 Form vorliegt, die zunachst in die oxidierbare tau- 
tomere Aldose-Form iiberfiihrt. wird. 

13. Verf ahren nach Anspruch 11 oder 12, wobei das 
zu oxidierende Kohlenhydrat ein Monosaccharid, ein 
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Oligosaccharide ein Gemisch davon oder eine die- 
se(s) enthaltende Zusatnmensetzung ist. 

14. Verfahren nach einem der Anspruche 11 bis 13, 
wobei das zu oxidierende Monosaccharid Glucose, Ga- 

5 lactose, Mannose, Xylose oder Ribose ist, 

15. Verfahren nach Anspruch 14, wobei bei der Glu- 
cose-Oxidation als Oxidationsprodukt Gluconsaure 
erhalten wird. 

16. Verfahren nach Anspruch 13, wobei das zu oxi- 
10 dierende Oligosaccharid ein Disaccharid ist - 

17. Verfahren nach Anspruch 16, wobei das Disaccha- 
rid eine Disaccharid-Aldose wie Maltose, Lactose, 
Cellobiose oder Isomaltose ist. 

18. Verfahren nach Ansprxich 17, wobei bei der Mai- 
ls tose -Oxidation als Oxidationsprodukt Maltobionsaure 

erhalten wird. 

19. Verfahren nach Anspruch 17, wobei bei der Lac- 
tose-Oxidation als Oxidationsprodukt LactobionsSure 
erhalten wird. 

20 2 0. Verfahren nach Anspruch 16, wobei das Disaccha- 
rid eine Dissaccharid-2-Ketose wie Palatinose ist. 

21. Verfahren nach Anspruch 13, wobei das zu oxi- 
dierende Kohlenhydrat Maltodextrin ist. 

22. Verfahren nach Anspruch 13, wobei das zu oxi- 
25 dierende Kohlenhydrat ein Starkesirup ist. 
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23. Verfahren zur selektiven Oxidation von mindes- 
tens einem Oligosaccharid, einem Gemisch davon oder 
einer diese(s) enthaltenden Zusammensetzung, wobei 
eine wassrige Losung des Oligosaccharids, des Gemi- 

5 sches Oder der Zusammensetzung in Gegenwart eines 
Gold-Katalysators, umfassend nanodispers verteilte 
Gold-Partikel auf einem Trager, xxnd von Sauerstoff 
umgesetzt wird, wobei eine Aldehyd-Gruppe am Cl- 
Kohlens toff atom des/der Kohlenhydrate (s) selektiv 

10 zu einer Carboxyl-Gruppe oxidiert Oder eine Alde- 
hyd-Gruppe am Cl-Kohlenstoffatom eingefuhrt und se- 
lektiv zu einer Carboxyl-Gruppe oxidiert wird. 

24. Verfahren nach Anspruch 23, wobei der Trager 
des eingesetzten Gold-Katalysators ein Ti02-Trager 

15 ist. 

25. Verfahren nach Anspruch 24, wobei der Ti02- 
getrSgerte Gold-Katalysator etwa 0,1 % bis 5 % 
Gold, vorzugsweise etwa 0,5 % bis 1 % Gold enthSlt. 

26. Verfahren nach Anspruch 23, wobei der Trager 
20 des eingesetzten Gold-Katalysators ein Al203-Trager 

ist. 

27. Verfahren nach Anspruch 26, wobei der AI2O3- 
getragerte Gold-Katalysator etwa 0,1 % bis 5 % 
Gold, vorzugsweise etwa 0,5 % bis 1 % Gold enthalt. 

25 28. Verfahren nach Anspruch 23, wobei der TrSger 
des eingesetzten Gold-Katalysators ein Kohlenstoff- 
TrSger ist. 

29. Verfahren nach Anspruch 28, wobei der Kohlen- 
stof f -getragerte Gold-Katalysator etwa 0,1 % bis 5 
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% Gold, vorzugsweise etwa 0,5 % bis 1 % Gold ent- 
halt . 

30. Verfahren nach einem der Anspruche 23 bis 29, 
wobei die Oxidation bei einem pH-Wert von 7 bis 11 
5 durchgefuhrt wird. 

31 » Verfahren nach einem der Anspruche 23 bis 30, 
wobei die Oxidation bei einer Temperatur von 20*^0 
bis 140'='C, vorzugsweise 40*^0 bis 90**C durchgefuhrt 
wird. 

10 32. Verfahren nach einem der Anspruche 23 bis 31, 
wobei die Oxidation bei einem Druck von 1 bar bis 
25 bar durchgefuhrt wird. 

33. Verfahren nach einem der Anspriiche 23 bis 32, 
wobei wahrend der Oxidation Sauerstoff und/oder 

15 Luft durch die wassrige Ldsving des Oligosacchari- 
des, des Gemisches oder der Zusammensetzung hin- 
durchgeperlt wird. 

34. Verfahren nach einem der Anspruche 23 bis 33, 
wobei das Verbal tnis zwischen der Menge des/der zu 

20 oxidierenden Oligosaccharide (s) oder des Gemisches 
davon iind der Menge des auf dem TrSger enthaltenen 
Goldes gr6Ser als 1000 ist. 

35. Verfahren nach einem der Anspruche 23 bis 34, 
wobei das zu oxidierende Oligosaccharid eine Aldose 

25 mit einer Aldehyd-Garuppe am Cl-Kohlenstof f atom ist. 

36. Verfahren nach Anspruch 35, wobei das zu oxi- 
dierende Oligosaccharid eine Disaccharid- Aldose 
ist. 
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37. Verfahren nach Anspmach 36, wobei die Disaccha- 
rid- Aldose Maltose, Lactose, Cellobiose oder Iso- 
maltose ist. 

38. Verfahren nach Anspruch 37, wobei bei der Mal- 
5 tose- Oxidation als Oxidationsprodxikt Maltobionsaure 

erhalten wird. 

39. Verfahren nach Anspruch 37, wobei bei der Lac- 
tose-Oxidation als Oxidationsprodukt Lactobionsaure 
erhalten wird. 

10 40. Verfahren nach einem der Anspriiche 23 bis 34, 
wobei das zu oxidierende Oligosaccharid in 2- 
Ketose-Form vorliegt, die vor der Oxidation in die 
oxidierbare tautomere Aldose-Form xiberfuhrt wird. 

41. Verfahren nach Anspruch 40, wobei das zu oxi- 
15 dierende Oligosaccharid eine Disaccharid-2-Ketose 

ist . 

42. Verfahren nach Anspruch 41, wobei die Disaccha- 
rid-Ketose Palatinose ist. 

43. Verfahren nach einem der AnsprCiche 23 bis 34, 
20 wobei das zu oxidierende Oligosaccharid-Gemisch 

Maltodextrin ist. 

44. Verfahren nach einem der Anspruche 23 bis 34, 
wobei die zu oxidierende Zusammensetzung ein Star- 
kesirup ist. 

25 45. Oxidationsprodukt, erhaltlich durch selektive 
Oxidation von Maltose unter Verwendung eines Gold- 
Katalysators , umfassend nanodispers verteilte Gold- 
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Partikel auf einem Metalloxid-Trager, nach einem 
Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 22 oder 
unter Verwendung eines Gold-Katalysators, umfassend 
nanodispers verteilte Gold- Partikel auf einem TrS- 
5 ger, nach einem Verfahren nach einem der Anspriiche 
23 bis 44, wobei das Oxidationsprodukt mehr als 95 
% MaltobionsSiire enthSlt. 

46. Oxidationsprodukt, erhaltlich durch selektive 
Oxidation von Lactose unter Verwendung eines Gold- 

10 Katalysators, umfassend nanodispers verteilte Gold- 
Partikel auf einem Metalloxid-Tr^ger, nach einem 
Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 22 oder 
unter Verwendxang eines Gold-Katalysators, umfassend 
nanodispers verteilte Gold-Partikel auf einem Tra- 

15 ger, nach einem Verfahren nach einem der TLnsprQche 
23 bis 44, wobei das Oxidationsprodukt mehr als 
95 % LactobionsSure enth&lt. 

47. Verwendung eines Gold -Katalysators, umfassend 
nanodispers verteilte Gold-Partikel auf einem Me- 

20 talloxid-Trager, zur selektiven Oxidation von min- 
destens einem Kohlenhydrat , einem Kohlenhydrat- 
Gemisch oder einer diese(s) enthaltenden Zusammen- 
setzung. 

48. Verwendung nach Anspruch 47, wobei der Metall- 
25 oxid-TrSger des Gold -Katalysators ein TiOa-TrSger 

ist . 

49. Verwendung nach Anspruch 48, wobei der TiOg- 
getrSgerte Gold-Katalysator etwa o,i % bis 5 % 
Gold, vorzugsweise etwa 0,5 % bis l % Gold enthalt. 
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50- Verwendung nach Anspruch 47, wobei der Metall- 
oxid-Trager des Gold-Katalysators ein AlaOa-Trager 
ist . 

51- Verwendung nach Anspruch 50, wobei der AI2O3- 
5 getrSgerte Gold-Katalysator etwa 0,1 % bis 5 % 

Gold, vorzugsweise etwa 0,5 % bis 1 % Gold enthSlt. 

52. Verwendung nach einem der Anspruche 47 bis 51, 
wobei das zu oxidierende Kohlenhydrat ein Monosac- 
charide ein Oligosaccharid, ein Gemisch davon oder 

10 eine diese{s) enthaltende Zusammensetzung ist. 

53. Verwendung nach Anspruch 52, wobei das zu oxi- 
dierende Monosaccharid Glucose, Galactose, JMannose, 
Xylose Oder Ribose ist. 

54. Verwendung nach Anspruch 53, wobei als Glucose- 
15 Oxidationsprodukt Gluconsaure erhalten wird. 

55. Vezrwendung nach Anspruch 52, wobei das zu oxi- 
dierende Oligosaccharid eine Disaccharid-Aldose 
ist. 

56. Verwendung nach Anspruch 55, wobei die zu oxi- 
20 dierende Disaccharid-Aldose Maltose, Lactose, Cel- 

lobiose Oder Isomaltose ist. 

57. Verwendung nach Anspruch 56, wobei als Maltose- 
Oxidationsprodukt Maltobionsaure erhalten wird. 

58. Verwendung nach Anspruch 56, wobei als Lactose- 
25 Oxidationsprodukt Lactobionsaure erhalten wird. 
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59. Verwendung nach Anspruch 52, wobei das zu oxi- 
dierende Oligosaccharid eine Disaccharid-Ketose 
ist:. 

60. Verwendung nach Anspruch 59, wobei die zu oxi- 
5 dierende Disaccharid-Ketose Palatinose ist. 

61. Verwendung nach Anspruch 52, wobei das zu oxi- 
dierende Kohlenhydrat Maltodextrin ist. 

62. Verwendung nach Anspruch 52, wobei das zu oxi- 
dierende Kohlenhydrat ein Starkesirup ist. 

10 63. Verwendung eines Gold-Katalysators, utnfassend 
nanodispers verteilte Gold-Partikel auf einem Koh- 
lenstof f-TrSger, zur selektiven Oxidation von min- 
destens einem Oligosaccharid, einem Oligosaccharid- 
Gemisch oder einer diese{s) enthaltenden Zusammen- 

15 setzung. 

64. Verwendung nach Anspruch 63, wobei der Kohlen- 
stof f -getragerte Gold-Katalysator etwa 0,1 % bis 5 
% Gold, vorzugsweise etwa 0,5 % bis 1 % Gold ent- 
halt. 

20 65. Verwendung nach Anspruch 63 oder 64, wobei das 
zu oxidierende Oligosaccharid eine Oligosaccharide 
Aldose ist. 

66. Verwendung nach Anspruch 65, wobei die zu oxi- 
dierende Oligosaccharid-Aldose Maltose, Lactose, 

25 Cellobiose oder Isomaltose ist. 

67. Verwendung nach Anspruch 66, wobei als Maltose- 
Oxidationsprodukt Maltobionsaure erhalten wird. 
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68. Verwendung nach Anspruch 66, wobei als Lactose- 
Oxidationsprodukt Lactobionsaure erhalten wird. 

69. Verwendung nach Anspruch 63 oder 64, wobei das 
zu oxidierende Oligosaccharid in 2-Ketose-Form vor- 

5 liegt, die zunachst in die tautomere AldoserForm 
uberfGhrt und dann oxidiert wird. 

70. Verwendung nach Anspruch 69, wobei die zu oxi- 
dierende Oligosaccharid-2-Ketose Palatinose ist. 

71. Verwendung nach Anspruch 63 oder 64, wobei Mal- 
ic todextrin oxidiert wird. 

72. Verwendung nach Anspruch 63 oder 64, wobei ein 
Starkesirxip oxidiert wird. 
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